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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
© Fliese 

Eine Parkettfliese enthalt einen aus Holz bestehenden 
plattenformigen Trager, auf dessen Sichtseite ein Holzfur- 
nier als Deckfurnler mittels Leim befastigt ist. Um die Par- 
kettfliese wertgehend feuchtigkeits- und wasserfest zu ge- 
stalten. besteht der Trager aus einer zementgebundenen 
Holzspanplatta ( wahrend der Leim von einem weitgehend 
wasserf esten Kunstharz gebildet ist, das an dem Trager und 
dem Holzf urnier haftet. 
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Patcntanspruchc 

1. Fliese. insbesondere Parkettflicsc mit cincm aus 
Holz bestehenden plattcnformigen Trager. auf des- 
sen Sichtseite ein Holzfurnier als Deckfurnier mit- 5 
tels Leim befestigt ist, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Trager (2) aus einer mineralisch gebunde- 
nen Holzspanplatte bzw. -faserplatte besteht und 
der Leim (5, 8, 14) von einem weitgehend wasserfe- 
sten ftunstharz gebildei ist, das an dem Trager (2) to 
und dem Holzfurnier (6, 7, 13) haftet 

2. Fliese nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Trager (2) eine zementgebundenc Holz- 
spanplatte ist. 

3. Fliese nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, is 
daB der Trager (2) eine gipsgcbundene Holzspan- 
platte ist 

4. Fliese nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB zwischen dem Trager (2) und dem Deckfurnier 
(7) eine weitere Furnierlage (6) angeordnet ist, de- 20 
ren Maserrichtung quer zu der Maserrichtung des 
Deckfurniers (7) verlauft 

5. Fliese nach Anspruch 4. dadurch gekennzeichnet, 
daB die zwischen dem Deckfurnier (7) und dem 
Trager (2) befindliche Furnierlage (6) eine Starke 25 
aufweist, die wenigstens ein Funftel der Starke des 
Deckfurniers (7) ist. 

6. Fliese nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, 
daB auf der Ruckseite (4) des Tragers (2) ebenfalls 
zwei gegeneinander versperrte Furnierlagen auf- 30 
geleimt sind. 

7. Fliese nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Trager (2) auf seiner Ruckseite (4) mit ei- 
nem Gegenfurnier (13) versehen ist. das ebenfalls 
mit einem im wesentlichen wasserfesten Kunstharz 35 
(14) auf den Trager (2) unmittelbar aufgeleimt ist 
und dessen Maserrichtung in der Maserrichtung 
des Deckfurniers (7) verlauft. 

8. Fliese nach einem oder mehreren der vorherge- 
henden Anspruche. dadurch gekennzeichnet, daB 40 
sie auf ihrer Ruckseite mit der Beschichtung verse- 
hen ist, die mit einem Kunststofffliesenkleber ver- 
klebbar ist. 

9. Fliese nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Beschichtung von einer Schicht Neopren 45 
gebildet ist 

10. Fliese nach einem oder mehreren der Anspru- 
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB sie, gcgc- 
benenfalls von der Ruckseite abgesehen, mit einem 
wasserfesten Oberzug versehen ist. 50 

11. Fliese nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Oberzug ein Polyurethanlack, vorzugs- 
weise ein DD-Lack. ist. 

12. Fliese nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB sie mit einer umlaufenden Federnut (11) 55 
versehen ist, in die cine aus Kunststoff bestehende 
Feder (12) zum Verbinden benachbarter Parkett- 
fliesen (l)einsteckbar ist. 

13. Fliese nach Anspruch 12, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Bereich der Schmalseite (9) zwischen eo 
der Federnut (1 1) und der Ruckseite (4) gegenuber 
dem Bereich der Schmalseite (9) zwischen der Fe- 
dernut (11) und der Vordersehe (3) zurucksprin- 
gend ausgebildet ist 

14. Fliese nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 65 
net daB der Trager eine Starke von wenigstens 6 
mm aufweist 

15. Fliese nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 



net daB der im wesentlichen wasserfeste Leim (5, 8, 
14) ein Zweikomponenten-Kunststoffleirn auf Ep- 
oxidharzbasis ist 

16. Fliese nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB das Deckfurnier beidseitig mit einer 
Schicht Melaminharz versehen und mit Melamin- 
harz durch trunk t ist 

17. Fliese nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Leimschicht (8) von Polyurethan gebil- 
det ist. 

18. Fliese nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB bei einem mit Gips gebundenen Trager (2) 
dieser mit einem Sperrgrund auf Acrylbasis verse- 
hen ist und daB die Leimschicht (8) aus einem Ep- 
oxidharz besteht 

Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Fliese, insbesondere eine 
Parkettfliese mit einem aus Holzwerkstoff bestehenden 
plattenf6rmigen Trager, auf dessen Sichtseite ein Holz- 
furnier als Deckfurnier mittels Leim befestigt ist 

Parkettboden, die aus derartigen aus der Praxis be- 
kannten Parkettfliesen oder Parkettplatten zusammen- 
gesetzt sind, weisen nur eine bedingte Wasserfestigkeit 
auf, die im wesentlichen durch Versiegeln des verlegten 
Bodens mit einem Versiegelungslack erzielt wird. Die 
Ruckseite des Parkettbodens kann dabei naturgemaB 
nicht behandelt werden, womit wenigstens hieruber 
Feuchtigkeit in den Boden eindringen kann, was zu 
Quellungen und damit zu einer RiBbildung im Versiege- 
lungslack fuhrt Risse im Versiegelungslack konnen 
auch durch Temperaturschwankungen auftreten, womit 
die Oberseite des Parkettbodens im Laufe der Zeit was- 
serdurchlassig wird. Langere Einwirkungen von stehen- 
dem Wasser mussen deswegen vermieden werden, 
wenn keine dauerhaften Schaden an dem Parkettboden 
entstehen sollen. 

Insbesondere in Feuchtraumen, wie Badern, WCs und 
KOchcn, konnen deswegen die bekannten Parkettfliesen 
nicht verlegt werden. 

Ausgehend hiervon ist es Aufgabe der Erfindung, eine 
Fliese, insbesondere eine Parkettfliese zu schaffen, die 
fur sich wasserfest ist und diese Eigenschaft selbst bei 
ungunstigen Umgebungsbedingungen, wie starke Tem- 
peraturschwankungen, beibehaUt, so daB sich hieraus ein 
auch ohne Versiegelung wasserf ester Parkettboden 
oder Wandbelag verlegen laBt 

ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe durch eine Flie- 
se mit den Merkmalen des Anspruches 1 geldst 

Bekanntlich weist Holz in Richtung parallel zur Ma- 
serung praktisch keinen Temperatur- und keinen 
Feuchtigkeitsgang auf, wahrend zumindest der Feuch- 
tigkeitsgang quer zur Maserung betrachtlich ist, dh. 
quer zur Maserung andern sich die Abmessungen stark 
in AbhSngigkeit von der Restfeuchte im Holz. Der Tra- 
ger aus der mineralisch gebundenen Holzspanplatte ist 
dagegen weitgehend isotrop und zeigt praktisch uber- 
haupt keinen Feuchtigkeitsgang. Wenn der Trager rela- 
tiv zu dem Deckfurnier eine ausreichende Dicke und 
damit Festigkeit aufweist, ist er ohne weiteres in der 
Lage, das in Richtung quer zur Maserung in Abhangig- 
keit von der Feuchtigkeit quellende oder schwindende 
Deckfurnier festzuhalten, ohne dabei selbst eine Ge- 
staltsanderung zu erfahren. Selbst bei langerer Feuch- 
tigkeitseinwirkung durch stehendes Wasser bleibt des- 
wegen die neue Parkettfliese weitgehend plan liegen. 

Der Anwendung in Feucht- oder NaBraumen kommt 
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dabei weiterhin das geringe Wasseraufnahmevermogen 
der mineralisch gebundenen Holzspanplatte zugute in- 
sofeni, als ein mit der neuen Parkettfliese verlegter 
Parkettboden nur wenig Wasser aus der Luft oder aus 
auf ihm stehenden Wasserpffltzen aufnimmt und des- 
haib sehr rasch wieder trocknet ohne groBe Wasser- 
mengen an die Raumluft abzugebcn. 

Zum mineralischen Binden des Tragers kommen so- 
woh! Zement als auch Gips in Frage, wobei der Zement 
den Vorteil der groBeren Festigkeit und des geringeren 
Wasseraufnahmevermogens hat Gips dagegen fallt ko- 
stengunstig a!s Abfaliprodukt von Entschwefelungsan- 
lagen an- Auch sein Wasseraufnahmevermogen laBt sich 
bei entsprechender Vorbehandlung weiter verringern. 
In jedem Falle sind die mineralisch gebundenen Tragcr 
wenigcr brandgefahrdet als Trager aus kunststoffge- 
bundenen Spanplatten. 

Da die neue Parkettfliese diese Eigenschaften bereits 
ohne Oberflachenversiegelung aufweist entstehen kei- 
ne Qualitatsminderungen des Bodens, wenn bei einem 
mit solchen Parkettfliesen verlegten Parkettboden, der 
im Interesse der Pflegeleichtigkeit mit Lack versiegelt 
ist in dem Versiegelungslack Risse oder SprQnge auftrc- 
ten, die Feuchtigkeit zu dem Holz durchlassen. Es kon- 
nen nicht zuletzt deswegen Parkettfliesen mit relativ 
groBen Abmessungen hergestellt werden, die sich ent- 
sprechend schnell und damit kostengunstig verlegen las- 
sen. 

Eine noch bessere Planlage der unversiegelten Par- 
kettfliese trotz Feuchtigkeitseinwirkung laBt sich errei- 
chen, wenn auf der Rtickseite des plattenfdrmigen Tra- 
gers ein Gegenfurnier angebracht ist das ebenfalls mit 
einem im wesentlichen wasserfesten Kunstharz auf den 
Trager unmittelbar aufgeleimt ist und dessen Maser- 
richtung in dieselbe Richtung verlauft wie die Maser- 
richtung des Deckfurniers. Bei Feuchtigkeitseinwirkung 
auf die Parkettfliese entstehen dabei an der Vorder- und 
an der Ruckseite des Tragers im wesentlichen gleich 
groBe und gleichgerichtete Kxafte, die sich hinsichtlich 
ihrer Biegewirkung auf den Trager weitgehend kom- 
pensieren. In einem solchen Fall laBt sich deswegen die 
Starke des Tragers erheblich reduzieren, da die erfor- 
derliche Biegefestigkeit des Tragers wegen der bei 
Feuchtigkeitseinwirkung im Gegenfurnier gleichsinnig 
auftretenden Kxafte kleiner sein kann. AuBerdem ver- 
hindert das Gegenfurnier Durchbiegungen der Parkett- 
fliese, die entstehen konncn, wenn der Trager vor dem 
Aufbringen des Deckfurniers eine relativ groBe Rest- 
feuchte aufweist und nach dem Aufbringen des Deck- 
furniers weiter unter gleichzeitiger Kontraktion aus- 
trockneL Ohne Gegenfurnier konnte sich die Parkett- 
fliese urn eine Achse verformen, die rechtwinklig zu der 
Maserung des Deckfurniers verlauft Das Gegenfurnier 
verhindert eine derartige Deformation. 

Anstelle des Gegenfurniers ist es auch moglich, zwi- 
schen dem Deckfurnier und dem Trager ein Sperrfur- 
nier anzuordnen, dessen Maser richtung quer zu der Ma- 
serrichtung des Deckfurniers verlauft Bei einem 
Schwinden des Tragers infolge von Feuchtigkeitsverlu- 
sten treten dann auch am Trager keine Verwerfungen 
auf, weil die auf seiner Vorderseite aufgeleimte Doppel- 
schicht in sich gesperrt 1st 

Dabei hat die Ausfuhrungsform mit Deckfurnier und 
Sperrfurnier gegenQber der Ausfuhrungsform mit Ge- 
genfurnier den Vorteil, in einem Neubau oder auf einem 
frischen Estrich verlegbar zu sein, weil diesem feuchten 
Mauerwerk der praktisch feuchtigkeitsunempHndliche 
Trager zugewandt ist wahrend die wasseraufnehmen- 



den Holzschichien dem wesentlich trockenern lnnen- 
raum zugekehrt sind. Bei der Ausfuhrungsform mit Ge- 
genfurnier batten beide Furnierschichten u. U. stark ab- 
weichende Wassergehalte. die, urn die Planlage der 
5 Parkettfliese beizubehalten. eine groBere Tragerstarke. 
erfordem wurden. Entsprechendes gilt umgekehrt bei 
Wassereinwirkung von der Vorderseite, denn auch hier- 
bei werden bei der Ausfuhrungsform mit Sperrfurnier 
beide Furnierschichten gleichmaBig angefeuchtet, wah- 
io rend bei der Ausfuhrungsform mit Gegenfurnier dieses 
wegen das wasserundurchlassigen Tragers trocken 
bleibt wenn das Deckfurnier angefeuchtet wird. 

Fiir das Sperrfurnier ist es ausreichend. wenn es we- 
nigstens ein Fimftcl der Starke des Deckfurniers auf- 
15 wcist 

Die Verlegung der Parkettfliese wird vereinfacht. 
wenn sie auf ihrer Ruckseite eine Oberflache aufweist 
die gegebenenfalls durch eine Beschichtung hergestellt 
ist, die mit einem handelsublichen Kunststofffliesenkle- 
20 ber oder kunststof fhaltigen Fliesenkleber verklebbar ist 
Eine solche Beschichtung oder Oberflache kann bspw. 
aus einer Schicht Neopren gebildet sein. 

Die Wasserunempfindlichkeit und Pflegeleichtigkeit 
der Parkettfliese wird erhdht wenn sie zumindest auf 
25 ihrer Oberseile mit einem wasserfesten Lack versehen 
ist der vorzugsweise auch die Stirnkanten abdeckt weil 
dann auch an den Stirnkanten in das Holz keine Feuch- 
tigkeit eindringen kann bzw. das Eindringen von Bakte- 
rien und dergl. weitgehend verhindert ist Eine nachtrag- 
30 iiche Versiegelung des mit diesen Parkettfliesen verleg- 
ten Bodens ist damit entbehrlich. Ein hierfflr geeigneter 
Lack ist ein Poiyurethanlack, vorzugsweise ein DD- 
Lack. 

Eine leichte Verlegbarkeit mit hdhengleichen Kanten 
35 benachbarter Parkettfliesen wird erreicht, wenn die 
Parkettfliese mit einer umlaufenden Federnut versehen 
ist in die eine aus Kunststoff bestehende Feder zum 
Verbinden benachbarter Parkettfliesen einsteckbar ist 
Beim Verlegen der neuen Fliesen auf Fliesenkleber 
40 kann es geschehen. daB die Fliese beim Einlegen in das 
Kleberbett und Vorschieben an die bereits verlegte 
Fliese KJeber vor sich herschiebt Urn fiir diesen zusam- 
mengeschobenen Kleber Raum zu schaffen, ist bevor- 
zugt der Bereich zwischen der Federnut und der Rilck- 
45 seite gegenQber dem Bereich zwischen der Vorderseite 
und der Federnut ruckspringend ausgebildet so daB sich 
bei aneinander ansloflenden Fliesen zwischen der einge- 
setzten Feder und der Unterseite ein Raum fur Qber- 
schussigen Fliesenkleber ergibt. 
50 In der Zeichnung sind AusfUhrungsbeispiele des Ge- 
genstandes der Erfindung dargestellt Es zeigt- 

Fig. 1 eine Parkettfliese gemaB der Erfindung, mit 
einem Sperrfurnier zwischen dem Deckfurnier und dem 
Tragcr, in einer in Stufen geschnittenen perspektivi- 
55 schen Darstellung, und 

Fig. 2 eine Parkettfliese gemaB der Erfindung mit ei- 
nem Gegenfurnier auf der Ruckseite des Tragers, in 
einer in Stufen geschnittenen perspektivischen Darstel- 
lung. 

60 Fig. 1 zeigt eine verzugsfreie und in Feucht- bzw. 
NaBraumen zu vcrwendende Parkettfliese 1. Diese 
Parkettfliese 1 enthalt als eigentliches tragendes Ele- 
ment einen aus einer zementgebundenen Holzspanplat- 
te hergcstellten Trager 2 mit einer planen Vorder- oder 
b5 Oberscite 3 und einer dazu parallel mit Abstana verlau- 
fenden. ebenfalls planen Unter- oder Ruckseite 4. Auf 
der planen Oberseite ist mittels einer dtlnnen Schicht 5 
eines wasserfesten Kunstharzleimes, bspw. eines Ep- 
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oxidharzes, ein Starkfurnier 6 aufgeleimt. auf das wie- diesen Parkettfliescn 1 herges tell ten Parkettbodens und 

derum cin wcitcres Starkfurnier 7 mittels einer Leim- zur Verhinderung jeglicher Wasseraufnahme ist vor- 

schicht 8 aufgeleimt isL Die Leimschicht 8 besteht eben- zugsweise die Parkettfliese 1 nach dem Aufbringen der 

falls aus einem wasserfesten Kunstharzleim, bspw. ei- beiden Furnierlagen 6 und 7 und dem Einarbeiten der 

nem entsprechend eingestellten Epoxidharz. 5 umlaufenden Federnut It allseitig mit einem DD-Lack 

Das Starkfurnier 7 bildet das Deckfurnier der Par- Qberzogen (Zweikomponentenlack aus der Mischung 

kettfliese 1 und stellt die Sicht- oder Benutzungsseite von Diisozianaten mit Polyester, die ein Polyurethan 

dar. entstehen lassen). Da auf DD-Lacken handelsObliche 16- 

Wie Fig. 1 zeigi. laufen die Mascrungen des Deckfur- sungsmittelfreie Fliesenkleber nicht haften, ist nach der 

niers 7 und des zwischen dem Trager 3 und dem Deck- io Lackierung auf der RQckseite 4 eine dQnne Schicht Neo- 

furnier 7 angeordneten Starkfurniers 6 rechtwinklig zu- pren als Haftvermittler aufgebracht Die Neopren- 

einander. so daB die beiden Furniere 6 und 7 gegenein- schicht geht Klebverbindungen mit einer Vielzahl 16- 

ander abgespern sind. sungsmittelhaltiger und Ifisungsmittelfreier handelsubli- 

Um aneinander angrenzende Parkettfliescn 1 mit ih- cher Fliesenkleber ein. so daB die Parkettfliese 1 sich, 

ren Kanten hohengleich aneinander anstoBen lassen zu is ahnlich wie Keramikfliesen, verlegen und befestigen 

konnen. enthali die Parkettfliese 1 in ihren Schmalseiten laBt. 

9. die die Vordcr- und die RQckseite 3 und 4 miteinander Beim Verlegen der Fliese 1 mit Hilfe von Fliesenkle- 

verbinden, eine umlaufende Federnut 11. in die bei der ber kann es leicht geschehen, daB die in das Fliesenbett 

Verlegung eine aus Kunststoff bestehende Feder 12 ein- eingelegte Fliese beim Vorschieben bis zum AnstoBen 

schiebbar ist. 20 an die bereits verlegte Fliese Kleber mit ihrer Kante vor 

Bei einem praktischen Ausfiihrungsbcispiel hat es sich herschiebtUm fur diesen Kleber Raumzuschaf fen, 

sich als gilnstig herausgestellt, wenn das Deckfurnier ist, wie durch gestrichelte Linien 10 in Fig. 1 angedeutet, 

eine Starke von ca. 1 ,5 mm bis 2,5 mm aufweist, wahrend der Bereich zwischen der RQckseite 4 und der Federnut 

die darunter befindliche Lage, namlich das Spcrrfurnier 1 1 ruckspringend bzw. verkCrzt gegenuber dem Bereich 

6. wenigstens ein Fiinftel so dick ist Bei diesen Abmes- 25 zwischen der Federnut 11 und der Vorderseite 3 ausge- 

sungen kann die Starke des Tragers 2 bei einer Parkett- bildet. Zwischen aneinander anstoBenden Fliesen 1 ent- 

fliese 1 mit einer Kantenlange von 250 mm ca. 8 mm steht deshalb zwischen der Fliesenunterlage und der 

betragen. eingesetzten Feder 12 ein entsprechender, Kleber auf- 

Die Starke von einem Fflnftei des Sperrfurniers 6 nehmender Raum. 

gegenQber dem Deckfurnier 7 hat den Vorteil, daB die 30 Anstatt eine Spanplatte fQr den Trager 2 zu verwen- 

beiden Furnierlagen in ihrer Starke aneinander anglei- den, die zementgebunden ist, kann auch eine gipsgebun- 

chen, wenn zum Zweck der Egalisierung nach dem Ver- dene Spanplatte eingesetzt werden. Im Falle der gipsge- 

legen der Fliesen 1 die gesamte Flache Ubergeschliffen bundenen Spanplatte wird zweckmaBigerweise fQr die 

wird, wobei Material von dem Deckfurnier 7 abgetra- Leimschicht 5 Polyurethan verwendet das auch bei ei- 

gen wird. Ist kein Oberschleifen vorgesehen, ist vor- 35 nem zementgebundenen Trager 2 Anwendung finden 

zugsweise das Sperrfurnier 6 halb so dick wie das Deck- kann. Wird bei der gipsgebundenen Spanplatte Epoxid- 

furnier. harz far die Leimschicht 5 angewendet, so muB der Tra- 

Eine derartige Parkettfliese 1 zeigt auch bei langerer ger 2 mit einem Sperrgrund auf Acrylharzbasis vorbe- 

Einwirkung von Wasser, und zwar unabhangig davon, reitet werden. Soweit die Fliese 1 mit gipsgebundenem 

ob das Wasser allseitig einwirkl oder nur an bestimmten 40 Trager 2 nur feuchtigkeitsbestandig zu sein braucht, 

Stellen, eine weitgehende Formstabihtat, dh. die ver- kann der Trager 2 in unveranderter Form verwendet 

haltnismaBig dunne und groBe Fliese 1 biegt sich prak- werden. Ein Verzug der Fliese 1 tritt auch bei groBer 

tisch nicht durch. Dies wird dadurch erreicht, daB der Raumfeuchtigkeit hier nicht auf. Soli jedoch die Fliese 1 

verhaltnismaBig voluminose Trager 2 infolge seiner auch stehendes Wasser aushalten kdnnen, ohne daB der 

Hcrstellung aus einer zementgebundenen Holzspan- 45 Trager 2 nennenswert Wasser aufnimmt ist im Falle 

plane nahezu kein Wasser aufnimmt und selbst bei der einer gipsgebundenen Spanplatte fur den Trager 2 ein 

maximal moglichen Wasseraufnahmemenge nur eine Absperren, beispielswetse mit einem Kunstharz auf 

auBerst geringe feuchtigkeitsbedingte Ausdehnung auf- Acrylbasis erforderlich. 

weist, die fiber die Quererstreckung obendrein isotrop Obwohl in der Zeichnung nicht dargestellt, ist es ohne 

ist Die beiden auf der Oberseite 3 des Tragers 2 ange- so weiteres klar, daB an der RQckseite 4 des Tragers 2 

brachten Furnierlagen 6 und 7 konnen zwar crheblich ebenfalls zwei Lagen aus Furnier in gesperrter Anord- 

mehr Wasser aufnehmen und deswegen quer zur Ma- nung, ahnlich den beiden Furnierlagen 6 und 7, aufge- 

serrichtung entsprechend quellen, doch wegen der ge- leimt werden k6nnen, wodurch sich die Tragfahigkeit 

sperten Anordnung sind die beiden miteinander ver- der Parkettfliese 1 und ihre Bruchfestigkeit weiter er- 

bundenen Furnierlagen 6 und 7 formstabil und behalten 55 h&ht, ohne andererseits die gfinstigen Eigenschaften bei 

ihre Planlage bei. so daB sie den groBflachigen Trager 2 Feuchtigkeitseinwirkungzu beeintrachtigea 

auch im Falle ihres eigenen Aufquellens durch Wasser Ein anderes AusfQhrungsbeispiel einer feuchtigkeits- 

im wesentlichen nicht verwinden. unempfindlichen Parkettfliese ist in Fig. 2 dargestellt 

Da obendrein beide Furnierlagen 6 und 7 zusammen Die dort veranschaulichte Parkettfliese 1 enthaJt eben- 

nur wenige Millimeter stark sind, ist selbst bei maxima- to falls einen plattenfdrmigen rechteckigen oder quadrati- 

ler Quellung beider Furnierlagen 6 und 7 die absolute schen Trager 2, der aus einer zementgebundenen Holz- 

Dickenanderung auBerst gering. Es treten deshalb bei spanplatte gebildet ist Auf der Vorderseite 3 des Tra- 

aneinander anstoBenden Parkettfliesen 1 nahezu kcine gers ist mittels einer Lage wasserfesten Kunstharzleims 

Hdhendifferenzen an den Kanten auf. wenn die Furnier- 5 das Deckfurnier 7 unmittelbar aufgeleimt 

lagen 6 und 7 der einen Fliese Wasser aufnehmen, wan- 65 Eine weitere Lage eines Fumiers 13 befindet sich als 

rend gleichzeitig die Furnierlagen 6 und 7 einer benach- Gegenfurnier unmittelbar auf der RQckseite 4 des Tra- 

barten anstoBenden Parkettfliese 1 trocken blciben. gers 2, an dem die Furnierlage 13 wiederum mittels 

Zur Verbesserung der Pflegeleichtigkcit cincs aus einer Schicht 13 des wasserfesten Kunstharzleims auf- 
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geleimt ist. Die Maserrichtung des Gegenfurniers 13 
lauf t in der Maserrichtung des Deckf urniers 7. 

Auch diese Parkettfliese 1 wird nach der Verleimung 
mil einem DD-Lack tauchlackiert und gegebenenfalls 
auf der freien Oberseite der Furnierlage 13 mil emer 5 
Neoprenbeschichtung als Haftvermittler versehen, so 
dafi die Parkettfliese 1 ohne weiteres auf der Unterlage 
verklebbar ist. Die hdhengleiche Aneinanderreihung 
benachbarter Parkettfliescn 1 wird auch hier durch erne 
eingearbeitete umlaufende Federnut 1 1 erleichterL 10 

Eine Parkettfliese, die auch ohne Lackierung prak- 
tisch kein Wasser aufnimmt, wird erhalten. wenn das 
Deckfurnier 7 aus Fig. 2 beidseitig mit Melaminhar2- 
schichten versehen ist, wobei das Melaminharz auch die 
aus Holz bestehende Furnierschicht durchtrankt. is 

Das Deckfurnier 7 besteht in diesem Falle aus zwei 
Schichten Melaminharz, zwischen die das Holzfurnier 
eingebettet ist Dieser Verbund aus den drei Schichten 
ist mit Hilfe der Leimschicht 5 auf den Traqer 3 aufge- 
leimt 20 
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